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Перечень 


ИЙЗзЪЬ сочинен!я ‚ одержавшаго преимущество на 
предложенную ош Императорской Академ!и НаукЪ 
на 1799 годЪ задачу, сосшояшую вЬ.шомЪ, чшобы 
локазать недороге слособы кь приуготовлетю и со- 
хранешю дубоваго и другаго корабельнаго лБса такъ , 
чтобь он могЪЬ долфе обыкновеннаго противиться гни- 
лости, нетеряя при томЪъ своей твердости ‚ удобио- 


сти КЬ обдблыванию и не скорфе бы обыкновеннаго за-. 


горался; кошорую ближайшимЬ образомЪ по разсу- 

жденю Академи р5шилЪ Г. Готфридь Лудольфъ 

Грасманъ ‚ ПасшорЬ вЬ Синцлов$ и Коршенгаген® 

вЬ Помераи. КЪ сему прибавлены содержанйя 

и другихЬ сочиненй , присланныхЬ вЬ Ака- 

демшо НаукЬ ошЪ разныхЬ ученыхЬ мужей на 
р$шен\е оной задачи, 


Иры 2. ь 
Фе 
Я ПУб г за» 

А в-ка 


\ 2. [2] . 
“чБени ний 
р 


ны: < 98 пос ее ры к р | Е 


“» 


„ и Евы 


гай =. ` ++ = 
\& м, 1 =. 


> Руа 


23 


м, 


Ри 


а 
> 


Я 
нм ` 
р 


` © 
= И т 


Санктлетербвургская Имлераторская Чкаделя 


НаукЪ ло лрелложеню лравящаго оною ЕЯ ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ‚Дъйствительнаго Ка 
„иергера Серг5я Гераси.иовича „До-иашнева, чтобЪ 
задачи отЬ Чкадеии къ ршеню изЪ награжде- 
вйя ученому сввту лредлагаемыя были такого 
существа ‚ чтобЪ „иогли имьть непосредственное 
вляше на общество , лредлоложивЬ Се себЪ лра- 
вило.иЪ, избрала она одну изЪ таковыхЪ соеди- 
няющую вЪ себ инойя лользы, и разрёшеше ко- 
торой объщавало ей великую выгоду вЪ разсужде- 
ви одной изЪ главньйшихЪ частей госу дарствен- 
наго лолеченйя ‚ каково есть строенше кораблей. 
КЪ лредложентю же о семЪ задачи руководству- 


ежа была сл5лующижЪ разсуждешщемЪ, _ 
Сообра- 


(Соображая всБ лримбчащя лБсныхъ иБСтЬ жЖи- 
телей и художников на дерев5 работающихъ на- 
ходится, что въ холодномЪ иБств и на сырой 
зешлБ дубЪ хотя растетЪ скоряе ‚ но бываеп 6 
ноздреватБе, хрулче и согниваетЪ скоряе, нежели 
ростущй вЪ уивренно.мЪ климатб, на высоко.мЪ, 
сухомЪ и неглинистожЪЬ „иБстб. И такЪ с1е безЪ 
сожнзшя лричиною, что лровозижый сюда изЪ 
ефверных% Россиской Имлери странЪ дубовый 
БС, равно как и Ч.иериканской ‚, к великому 
865 корабельножь строеши ущербу , бываетЪ не 
столько лроченЪ , сколько Челинской ‚ Француз- 
ской и НБмецкой. ИзвБсшно такь же, что еже- 
ли срубивЪ дубЪ в5 настоящую лору и сЪ надле- 
жащиши осторожностя.щи , высушишь его вЪ тБ- 
ни лодЪ крышкою и налитаешь соленою водою, 
то онБ (какь сдБланные вЪ Швеши олыты дока- 
зывають } держится гораздо долфе ‚ нежели соч- 
ный, лросто высушенный и солью не налитан- 
ный; что сваи в5 нБкоторылЪ рудникалЪ , „мине- 
ральными лодзежныщи, а особливо сърны.ми ла- 
рами налоенныя, весь.ма долго стоятЪ вЪ цБло- 


ещи , и что всякое дерево обожженное, с.молою 
или 


Или сБрныжЪ лоскожь локрытое , боле лпроти- 
вится гнилости, нежели лростое. НаконецЪ всякЪ 
вв даетЪь, что есть вЪ лрирод5 многя са.мыя лро- 
стыя тБла, которыя, какЪ то видижЪ вЪ неф- 
тб и горной с.молф › весьма скоро составЪ дерева 
лроницая , лредохраняютЪ оное отЪ лорчи чрезЪ 
40лгое вреия : что неослорижымЪ свидБтель- 
ствожЪ доказываетЪ сиолистая лиственица, силь- 
но гнилости происходящей отБ мокроты лроти- 
вящаяся ; аеще 6ол5е береста, которую, хотя де- 
рево и внутренняя кора со всБиЪ сешетЪ, содер- 
жашщ ся вЪ5 ней деготь (*) ограждаетЪ вЪ л5сахъ 
отЪ всякой сырости, и сохраняетЬ невредиму 
чрезЪ долгое врежя. И такБ если лрелятству- 
юшйя гнилости тБла чрезЪ сравнеше ло теорли , 
или чрезь опыты дБлаежые, сЪ разными лрозя- 
баемыми найдены и доказаны будутЪ, то в5- 
роятно, что самохудшй дубЪ лри ло.мощи оныхЪ 
лревзойдетЪ ‚твердостйю и долговёчноспию самой 
лучшей, да и самую березу, или аругое какое „4е- 
рево , которое в$ отдаленнйшихЪ восточной Си- 


бири иБстахЪ, ло неиифн1ю во все дуба, кЪ ко- 
рабель- 


(*) КоторымЪ шакЪ же сберегаюшся вЬ Росси кожи. 


рабельноту строенто улотребляется ‚ „можно 
бы сдБлать тверже и лрочнфе. Такое лриу- 
готовлен!е послужило бы долфе кЪ сохраненю и 
стоящихЪ въ лристаняхЪ кораблей ‚, гдБ они отЬ 
сиБшешя рЪчной воды СЪ соленою скоряе согни- 
ваютЪ. 


И такЪ Иилераторская Чкадешя НаукЪ, сло- 
Фслфшествуя корабельножу дБлу вЪ своемЪ оте- 
честв$ ‚ олредблила лредложить тогда на сей 
1779 годЪ сл5Бдующую задачу: 

Показать не дороге способы и шла ‚, кЬ какому 
бы онБ царству ЕЪ ‘природБ’ни принадлежали › кошо- 
рыя бы вЬ непродолжишельномЬ времени дуб и дру- 
гое дерево ‚ кЬ корабельному строенйю назначенное , 
сырое или сухое ‚ шакЬ проницали и напитывали , 
чтобы оно долБе’ обыкновеннаго могло противиться 
тнилости, не шеряя при шомЬ своей швердости, удо- 
бности кЬ обдФлыванйо ‚ и не скорБе бы обыкновеннаго 
загоралося. 


При семЬ шакожде приняшы будут вЪ уважене 
какЬ совБты, предложенные о рубкБ лБса в удобнЪИй- 
зиее время, о способахь оный сушить и хранить, и 
© прочемЪ, до сего намБренйя касающемся, тшакЪ и под- 
гиверждене опытами всего лого, что на такой конецЬ 
прежде сего вЬ свВШЬ издано было. _ 

Приглашая кЪ оБшеню оной задачи всБхЪ лред- 
лять оное возжелающихлЪ, олредвляла она срокь 
лрисылк5 сочинеши кЪ х Генваря сего 1779 года › 
ЖЪ коему и лолучила оным» 14. Избранный ЯЧкаде- 


ЧЙРЮ для разстотрёшя их’Ъ комитеть › даль 
к. лре- 


преижущество лредЪ прочими сочинен!ю лриблан- 
ножу лодъЪ ЛатинскимЪ девизощьЬ изЪ Сенеки; 


Мат адБис гейаё орейз , павитаие гейаБ №, пес и пав 
рой пиШе [есийа ргаеса4еёиг оссайо, айчи а@Бас аЧясео4ь 


по есть ; 
Много еще остается дл , и „иного еще 
останется, такЪ что и ло лрошестви ста вБковЪ 
‚ лроизшедшеу на свБтЪ не недостанетЬ случая 
что либо кБ лрежнежу лрибавить. 
Сенека. 


АкцесситЪ же или лриближее далЪЬ сочине- 


ню подЪ ЛатинскимиЪ девизо.мЪ: 
Опиа ех ипо ‚ отша а@ ипиз мать 


по есть. $ 
Все отЪБ единаго ; все ко славБ единаго. 
Пропяже лодЪ разными девизажи лрисланныя 
сочинен1я, ло елику оныя не соотвьтствовали ожи- 
даню Чкадеи и не заключают никакого новаго 
вида, уничтожены, и лрисланныя лри нихЪ цидул- 
ки СЪ ловторешежь нахолящагося на сажыхь 
сочинещцялЪ девиза , ло окончаши бывшаго. ея 
Октября 12 числа сего 1779 года лубличнаго. го- 
доваго собранйя были сожжены ‚ и чрезЪ тю. со- 
чинители ихЪ ло оббщаню Акадежшш осталися 
неизввстными. НШыдулки же СЪ девизоиьЬ какь 
одержавшаго лреижущество сочиненя ‚ такЪ: и 
удостоеннаго акцессита, лредБ собращежиБЬ были 
разлечатаны ‚ и имена Чвторовь торжественно 


лровозглашенле. 
| Сочих 


Сочинитель ‘лервенствующей тесы есть, Г. 
Готфридь ЛудольфЪ ГрасманЪ, ПасторЪ Зинцловаи 
Кортенгагена, не лодалеку отЪ Штетина вЪ Коль- 
бацскомЪ уБзд5. 

Заслужившй же лрисоединене есть Г. Албер- 
ши, „4докторЪ Медицины и ФизикЪ города Коница 
и его округа вЪ заладной Пруссти. 

СлБдуеть сатый лергчень ‚, каковЪ былЪ чи- 
танЪ въ оножЪ собрани ЧкадетикомЪ Г. Пал- 
ласожЪ ‚ сочинешя одержавшаго лреимущество 
65 ршени лредложенной отЪ Мкадещи НаукБ 
вышеложянутой на 1779 годЪ задачи, и за оныиЪ 
вылиска изЪ другихЪ сочиненй , присланныхЪ 65 
Акадещю ‘на рёщеше той же задачи. 


Перечень 


Перечень изъ сочинейя, одержавтаго преимущество 
вЪ ршешн задачи о сохранеши ‘коравельнаго лБса. 


(Сохранеше мореходныхЬ судовЬ ‚ для всякаго 
`государсшва ФфлошЬ имфюшаго ‚ есшь по 
всеобщему  признаню из числа важнфИшихЬ 
и вниман!я досшойнфйшихЬ предмфшовЬ. Ког- 
ла ош нерадфн1я или какихЬ погр5шносшей вЬ 
выборЪ и приугошовлени корабельнаго л$са фло- 
шы, коихЬ посшроене сшановишся государсшву во. 
многе милюны ‚, пропадающ>Ф не выслуживая по- 
ловины или и тшрешей доли шого времени , ко- 
шорое бы имЪ выслужишь надлежало: шо всякое 
средсшво , спосп$шесшвующее кЪ ихЬ прочносши 
или долговременностши, должно бышь драгоц$нно, 
а особливо для росйи ‚, коея корабли ‚ по раз- 
личнымЪ причинамЪ, до сего времени скорфе пор- 
шилися ‚ нежели у другихЬ народовЬ. Хошя 
сомнишельно было ‚ чшобы изобр$5шашель про- 
| }:( сшаго 


$8 2 8 


$} 
стаго и дешеваго способа, помощ!ю кошо- 
раго бы можно было сохраняшь всякое де- 
рево гораздо долфе обыкновеннаго или содБ- 
лывашь его еще и совсемЪ нешлфннымЪ, похошвлЬ 
обЪявишь шайну свою изЪ единой чесши, за малое 
Академическое наше награждеше, имфя право шре- 
бовашь себБ за овую шак1я мзды ‚ каковую ему 
одни Государи дашь шолько вБ сосшоян!и : од- 
накожЬь Акалем1я , предполагая быпие шаковыхЬ 
" мужей, кошорые предпочишающЪ% честь и удоволь- 
стве ош самаго благошворен!я подлой корысши, 
не усумнилася предложить `на 1779 ГгОДЪ свое ваг- 
раждене за самый лучший сов5Ь, о предохране- 


| н1и дерева ошЪ скораго разрушен!я. Она ласкалася, 
‚ чшо шЪмЪЬ по крайней мфр5 либо привлечешЬ 
`кЬ себ какое нибудь хорошее  сочинен!е о шомь, 
какимЬ образомЬ обходишься сЬ сшроевымЪ л5сомЪ, 
| кошорой во многихЬ м5сшахЪ весьма не берегушЪ, 
’либо подасшЪ поводЪ кЪ какой нибуль шасшливой | 
выдумк5 , кошорая можешь послБ служишь КЬ 
дальнфишему и полезнфйшему испьипанио. 

Окончане лдЪла показало ‚ чшо Академтя не | 
совсемЪ ошиблася вЪ своемЬ чаянм. ВЪ доволь- | 
номЪ числБ присланныхЬ Ей на предложенную | 
задачу сочиненй есшь два ‚ кои по ея мн5н!ю | 
лосшойны бьипь ош’ другихЬ ошличены. Особ- 
ливо же означенное изрЪченемЬ Сенеки: Мийит аа- | 
фис теЙар орет ‚ тиниидие теб , пес Ш по 
розё те Десша ргаесиаеиг оссаяю, айдша аайсента:, (*) | 
| ыы _содер- | 
| (*) Т. е. много еще остается длЬ, и много еще осшанешся; 


шакЪ чшо по прошесшви. сш» вфковЬ произшедшему, 


$: 
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‚ содержитЪ вЪ себЪ толь разумныя и шоль осно- 
' вашельныя для сушки сшроеваго лЪса предпи- 
саня, что Академя почла за долгЬ присудить 
‘оному назначенное награждене . какЪ изЬ 
вс5хЬ ею полученныхЪ сочинен!й самому лучше- 
му „ шакЪЬ и по новосши находящихся вЬ немЬ 
‚ предписав1И: самому ошм$нишому. 


$ 


Другое присланное сочинен!е сЪЬ надписью : 
Отта ех ито; отиигаитиз вопат, (**) по благоразсуж- 
ден!ю Академ!и. заслуживаешЬ имфиь по удостоив- 
шемся награжден!я первое м5сто, для основашель- 
ныхЬ и сЪ правилами. Хим! весьма согласныхЬ его 
предписаний, кошорыя по крайней мёр$ при доскахЬ 
“ И. другихЬ не шолсшыхЪ брусьяхЪ употребить 
можно, Оныя сосшояшЪ вБ шомЪЬ , чшобы. вь 
деревз прсизводишь н$фкошорой родЪ обруд$-` 
нен1я (минерализаши }, осаждая во внушренносши. 
его состава посредсшвомЪ извесшной воды шЪ 
желЪзныя часшицы ,‚ кои ош купороснаго рас- 
швора проникнушь вЬ него могли. Производить же 
се совфтуешЪ слЪдующимЪ образомЪ: надлежитЬ 
дерево совсемЪ общесашь по м5рЪ, и шамЪ , гдЪ 
сшрояшЪ корабли ‚ посшавишь на цфлое л$шо , 
чшобы оно ошЪ воздуха пров5шрело и высохло. 
По шомЪ на нфсколько недфль ‚ смошря по швер- 
дости дерева, должно’ положишь его вЪ расшворь 
составленной изЬ одной часши зеленаго ку- || 
ЗЕЯ пороса ||' 

на свЪиФ не недостанешЪ случая что либо кЬ преж- | 


нему прибавить. 
`(=*) Т.е. Все ош единаго, все ко слав единаго. 
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пороса. и двенапщаши частей р5Ьчной воды; вынявЬ 


‚изЬ онаго надлежишЬ дать оной влажносши сшечь 


и дереву вывЪшрешь прежде нежели оно поло- 
жено будешЬ вЪ дру я ямы наполненныя извесш- 
ною водою, которую разсшворящь изо сшафуншовЬ 


негашеной извесши вЬ двашцаши бочкахЪь прф- 


сной воды при безпресшанномЬ м5шаньБ чрезЬ 
двои или шрои сушки. СЪ сею водою вн5дрив- 
шаяся ВБ дерев купоросная кислоша соединишся, 
а жел$зныя вЬ купоросБ содержашляся часшицы 
вЬ ошверспияхЬ дерева засядушЬ. Се самое мн$н!е 
содержашЪ вЪ себЪ еще два друя сочинен1я, изЬ 
коихЬ одно надписано: Лето 168 аиеиг Гииепз, (*) 
Деи; её пита зийИ Уасштё` гига, (**) однако пред- 
писываемые ими приемы не сшоль удобны кЪ про 
изведеню и.не столь при шомЪ основашельны.. 
Мы покажемЬ здЪБсь шокмо обстоятельно 
содержанйе шого сочиненя, кошорсе удостоено 
награжден1я, а о другихЬ ‚ присланныхЬ вЬ Акаде- 
м1ю сочинен1яхЬ, упомянемЪ вообще, чшо иные сов$- 
шуюшЪ напишываюь’ дерево какими нибудь соле- 
ными разстворами, либо намазывашь шучными ма- 
сшями, или коппишь вЬ дыму; друме же мочить 
его боле или менфе либо вЪ просшой вод, либо 
вЪ навозной, либо вЬ насшоенной дубовою корою; или 
также вЪ купоросныхЪ расшворахЪ, вЪ водБ ошЪ вы- 
варки соли остающейся и чрезвычайную загарае- 
мосшь уменынающей, и на послБдокЪ вЬ россолЪ изЪ 
соленой пригари. Но всБ си средсшва сущь или уже 
извфсшвы, или недостаточны. Тво- 


(*) Т. е. Никто да нечтетЪ себя премудрымЬ а другое. 
(**) Т. е_БотЪ и природа вошще ничего не дБлаюшЪ. 
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Творец увБнчаннаго Академ1ею сочиненйя, по- 
казав5 вкрашщ$ различе свойсшвЪ сухаго и 
жирнаго дуба, И зависимосшь сего качесшва 
ошЬ дЪйств!я шоя земли, на кошорой дерева ро- 
сшушЪ, предлагаешЪ во первыхЬ средсшва, могуш1я 
строевой лфсЬ сдБлашь гораздо шверже и проч- 
няе во время его росшу, а особливо вЪ с5верныхЬ 
сшранахЬ. ОнЪ’ даешЬ знашь, что главнБишая при- 
чина, для коей дубЪ вЬ сфверныхЬ земляхЬ сла- 
6бЪе другихЬ, зависишЬ ош худаго свойсшва тоя 
самыя земли, кошорая для лБсовЬ предосшавляеш- 


ся; поелику возвышенныя и плодоносныя ‘мфсеша |! 


должны необходимо упошреблены бышь подЪЬ паш- 
ни: по сему и остаешся для лБсовЪ покмо холодная 
и влажная земля, кошорая не можешЪ прежде при- 
носишь хорошаго дуба, нока она не булешЪ осу- 
шена либо посредсшвомЬ  копанйя рвовЬ , либо 
прорыпйя иловатаго слоя ‚ кошорый обыкновенно 
лежишь вЬ земл$ не глубоко, и не пропускаещЬ вби- 
рашься собравшейся на поверхности водЪ. Ош сего 
поправлен1я вЪрояшно будушЬ низменныя мЪФсша 
гораздо способнфе для дуба ‚ поелику на оныхЬ 
дерева ошЬ непогодЪ бываюшЪ защищены ; но есше- 
ственной недосташокЪ шаковыхЬ м5сшЪ всебу дешь 
оказывашься, если искуссшво человЪческое не по- 
дасшЬ помощи деревамЬ на нихЪ ростущимЬ, кои 
иногда сшояшЬ либо очень р5дко ‚ либо очень 
уже часшо ;’ошЬ’ чего лишаюшся онБ хорошей 
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пищи ‚а солнечные лучи и воздухЬ не могушЬ | 


проникать ‘до самыхЬ корней ‚ дабы споспфше- 
сшвовашь варенйю пишашельнаго сока ‚ кошорый 
наполненЬ, вЬ нихЬ излишнею влажноспию ; ошЪ 
чего. сильные морозы и дБлаюшЪ. имЬ еше больше 
вреда и зараждаюшЪ гниль. Е 
СверьхЪ. сего часшые лФса не производяшЬ 
хорошихЬ. бревень ‚ кошорыя шолько для кора- 
бельнаго строен!я и нужны , а р5дЫе даюшЬ еще 
и шого хуждпия деревья ; ибо. для. выходящихЬ 


| близь корня в5швфи никогда онБ почши хорошаго 


пня. не имБющЪ, | 

ИЗЪ. сего явсшвуешЪ , чшо попеченйемЪ. знаю- 
щихЬ людей можно возращать и вЪ глубокихЬ сЪвер- 
ныхЬ сшранахЬ самой лучшей дубЪ ‚ лишЪ бы 
шокмо осушена была надлежашимЪ образомЬ земля 
рвами ‚, и. разчищены порядочно рощи ‚, дабы 
весною земля могла скорБе нагр5вашься и скорЪе 
осушивашься , а деревья пользовашься какЪ мо- 
жно, боле корошкимЪ сихЪ стшранЪ лБшомЬ и по- 
лучашь швердЪйую пищу, шо есшь шакую, ко- 
торая бы менфе водяныхЪЬ частей вЪ себф заклю- 
чала ; ибо при наступлени морозовЬ излишняя 
водяная влажность дфлаешся имЬ весьма вредною. 

Посл сего говоришЬ сочинишель во второмЪ 
своемЬ ошдфлени о средсшвахЪ ‚, служащих ко 
ушвержден!ю прочносши дерева по срубкф онаго. 
Самый упошребительнфии!й вЬ семЪ случаЪ спо- 
собЪ сосшоишЬ вБ шомЬ, чшобы мочишь зеле- 
ной дубЪ вЪ соленой водЪ, или во рвахЪ, вЬ кои 
вшекаешЪ%. навозной сокЬ ‚ или ВЬ малыхЬ боло- 
| шахьЬ , 


$} 
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шахь , а ваипаче содержашихЬ вЪ себЪ желЪзо 


| или купоросЬ, до ш5хЬ порЪ, покамфсшЪ дерево не 


напишаешся синеватымЪ ивфшомЬ, кошорой пока- 
зываешЪ что сырой сокЪ изЬ онаго совершенно 
извлеченЪ: БезЪ шакой же мочки не можешЪ онЪ 
бышь изЪ шолсшыхЪ бревенЪ истребленЪ, посред- 
сшвомЪЬ высушиван!я на вольномЪ воздух, и чрезЬ 
мног1е годы. ВЬ прочемЬ сушеныя просшо на воз- 
духБ деревья осшаютюся всегда подвержены пере- 
мфнамЬ онаго, вшягивающЪ вЪ себя много сырости 
и расшрескиваюшся, ош чего гораздо скорфе по- 
вреждаюшся, и вообще не бывающЬ свнмивим КЬ 
лия сшроев1ю. 


ОднакожЪ шаковое мочене шребуеп весьма 
много времени, шакЪ что для совершеннаго вымо- 
чен1я шолсшыхЪЬ бревен, едва и многихЬ лЪшЪ 


хосшанешЬ. Дерево же ‚, внушри сырость свою | 
удержавшее, скольбы оно исправно высмолено СБ | 


наружи ни было, будешЪ всегда наполнено влаж:- 
носшями, кои изнушри ш5мЬ болЪе ускоряшЪ его 
разрушене. Вредишельная Фдкосшь сыраго сока 
вЪ сваленомЪЬ деревЪ виднЪе всего изЪ безвремен- 
наго поврежден1я срубленыхЬ и ошЪ коры необлуп- 
ленныхЪ дубовЪ, коихЬ сокЪ согр$вшись произво- 
диШЬ шо, чшо дерево краснфешЪ и сшолько вЪ со- 
ставЪ своемЬ повреждаешся, что чрезЪЬ два годагвийть 
начинаешЪ, шочно шакЪ, какЪ и на корнф стояшее 
и сею же порчею зараженное. Такое дЪйсшйе ду- 
боваго сока со всемЬ прошивио дфйсшв!о лубовой 
| коры при выдВлываны кожЬ м мочен1и сБшей. 

Моче- 


ной купоросомЪ ‚ квасцами или шакже и хмелемЬ. 


38 8 


Мочен1е дерева вЪ соленой вод придаешЬ ему 
бол$е прочносши, однакожЬ не чрез ошЬяпше на- 


чалЪ сока его или посшоянныхЬ вБ немЬ содер- | 


жащихся солей, но чрез одно шокмо исправлене 
онаго. Ибо изв$сшно, что ошЪ пошерян1я сока вЬ 
прЪсной и прошочной водЪ дерево много поршиш- 
ся и скоро пропадаешЬ. НапрошивЬ чего изЪ 
многихЬ примфчани явсшвуешЬ , чшо просшое 
сварен!е сока и усилен!е лостоянныхЪ солей вЬ зеле- 
номЪ деревЪ5 находящихся ‚ посредсшвомЬ скорыя 
и совершенныя высушки, ошЪ коей при шомЪЬ и 
самый онаго состав становишся плошнфе ‚ есшь 
наилучшее средсшво ко ушвержден!ю его проч- 
носши. Вс хоропие и доселЪ извфсшные способы 
клоняшся к сему концу, или паче еще кЬ боль- 
шему вЪ немЬ усугубленю прошивящихся гни- 
лосши или соляныхЪ часшей. ВЪ семЬ на примЪрьЬ на- 
мфрен!и варяшЪ дубовые кряжи вЬ вод5 напишан- 


ВЪ Англ найдено, чшо дерево бываешЪ шогда го- 
раздо крфпче и меньше подвержено червяточин$ и 
гнили, когда его срубивь и ошесавь еше сырое , 
будешь распаривашь вЪ нарочно для шого сд$- 
ланной банф ; сему самому способу начинаюшЬ 
слФловашь и вЪ Нфменкой земл$. Другое Агличана- 
ми упошребляемое средсшво , а наипаче СБ до- 
сками дубовыми ‘и буковыми, сосшоишЪ вЬ шомьЬ, 
чтобы по разпилк$ оныхЪ изЪ дерева совсемЪ еше 
сыраго мочить нфсколько вЬ водЪ , а по шомьЬ ку- 
ришь по шБхЬ пор хворосшомЪ, пока не почерн$- 


юшЬ. Се подобно обыкновенному обжиган1ю свай и. 


КОЛЬ- 
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кольевЪ, кои ошЬ шого сшоятЪ очень долгое время, 


равно какЪ и зашверженю на огнЪ деревянныхЬь 
крестьянскихЬ ору, сушеню ихБ дерева для 
дЪланя ш5легЬ и копченио новыхЬ колесь вь 


шрубахЬ для большя оныхЬ кр$фпосши. Да и под- 
линно какЬ прим5ры Си, шакЪ и друмя дЪлан- | 


ныя ВЬ АнгмМи надЪ досками шБми примфчания, 
коими сшарые корабли были вЬ разныя времена 


обиваемы, должны обрашишь насЪ кЪ перьвому и. 
! весьма разумно у ГолландцовЪ сохраняемому сред- 


сшву, пою есшь кЬ обжиганю наружныхЪ корабель- 
ныхЬ досокЪ. ВЪ прочемЬ видно по сосшоян1ю гни- 

лаго дерева, лищеннаго постоянной своей соли, чшо 
соль я весьма ему нужна для укрфплешя есше- 
сшвеннаго союза горючихЬ и земляныхЪ его часшей. 
Одно прикосновенйе гнилаго дерева ошнимаетЪ уже 
у здороваго шЪ соли, коихЬ гнилое лишено, и за- 
ражаешЪ его, шакЪ сказашь, пюю же порчею и шфмЬ 
же свойсшвомЬ согнипия. 


Таковыя разсужден!я побудили сочинителя на- 
шего ко предночшен!ю способа веполверженнаго 
ни шому медл5нйю, ни шрудности, кошорыя бы- 
ваюшЪ при произведен вЪ дЪисшво другихЬ из- 
в5сшныхЬ средсшвЬ ; шакого говорю способа, ко- 
шорой гораздо скорфе производишся, нежели мо- 
чентя, пребуюция многихЬ лЬшЪ времени, которой 
дешевл5 парныхЬ вЬ Англм выдуманныхЪ бань, 
и кошорой повсюду имшь можно. ОнЬ опй- 
емлешЪ у свфжаго дерева вЪ крашкое время водя- 
ныя часши его сока, причиняешЪ вЬ другихЪ его 

)( ):( нача- 
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` пачалахь нъкошорой родЪ сваренйя, нс истребляя 
однако же поспюянныхЬ ВЬ немЪ находящихся  со- 
лей и сжимаешЪ самыя внушренн!я  часши тол- 
стыхЬ бревень безЬ всякихЬ разеБлинЪ. Сей-сло- 
собъ, можешь бышь не со всемЬ. не. извфстный., 


но достойный уважен!я по особливой удобносши | 


производить его вЪ дБйсшво, состоишФ вЪ шомь, 
роб класть сырое еще дерево’, ло обте- 
сани онаго въ самомЪ л$гу, противЪ солнца. вдоль 
какой ‘нибудь наклонности , келеньями налощенной ив 
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локрытой на ифеколько дюйшовъ самымь чистым и | 


сухимЪ песком, коимъ надлежитЪ вс5 промежутки 
‘между бревнами, "авто какь и самыя бревна, засылать 
на нфсколько длюйтовЪ вьитиною, дабы солнечной жару, 


верхности онаго дерева 40 тЬхХЪ пору, лока оно вовер- 
тевно не высохнениь. 


Сочиманемь чайной мия дарения вЪ 
шо время , когда сокЬ вЬ изобилм пускаешся 


1 вЪ левкВ содержащейся, равно простиралея ло всей ло-\ 


в вфшви и яочки, ш когда кора ©Ь брювенЪ. 


| удобно сдираешея ; чшо бываеш» вЪ ковиЪ 
Апрфля и вЪ половинф Майя. ОвЬ, не смошря на 
предразсуждене ш$хЬ , кои вЪ сно пору сру- 
бленной лЪбЬ признающш негодвымЬ , предпо- 
читаешь ©е самое время другому, и думаеш, 
чшо оное прелразсужден® произошло единсивен- 
но ошЬ шого , чте шаковое дерево, будучи. су- 
шено на воздухВ, получаеш, великое множесшво 
щелей, конюрыхЪ ош сушевия. по’его предписантю 


ВЪ пескВ никакЪ небываенй, Нокакт»бы то ни было, 


предлагаемой имЬ способЪ можешЪ завсегда упош- | 
реблень бышь сЬ успЪхомЬ и при дерев во вся- 
кую другую пору срубленномЬ, когда шокмо ему’ 
нужное са$лано будешЪ поправлене; и даже при 
шакомЬ ; кошорое уже долгое время сохло. на 
воздух5, шолько бы вымочишь его на передЪ вЪ водЪ, 
лабы сосшавЪ`внфшнихЬ слоевЪ паки разшворился. 
Можно шакже см5шивамь с пескомЬ купоросныя 
и квасповыя земли ‚ если они вЬ близи случаш- | 
ся, ‘дабы умножишь вЬ немЪ жарЬ и шЪмЬ луч- 
ше еще приугошовишь дерево. Если же вь околи- 
5 не сыщешся какого нибудь возвышеннаго и 
выгоднаго м5стоположен!я ; шо не дорого будешь 
сшойть ‘подняшь и нарочно изЬ щебня, либо дру- 
 гаго какого нибудь камня сшфну, кошорая бы мог-: 
ла отражашь солнечные лучи на песчаное суши- 
ло, долженсшвующее бышь СЪ полудевной сшороны 
оныя сш5ны. Если подумашщь, что одиножды сего ро- 
ха приняшыя мфры булушЬ служить намноше годы 
вЪ шакомЬ л5сБ, кошорый сшроевымЬ деревомь изо- 
билуешЪ, или шамЪ, гадЪ лБсвые заведены амбары ||| 
при м5стахь удобныхЬ 5Ъ ошправлен!ю онаго во- || 
дою ‚ шо конечно не жаль будешЬ высшроишь 
Г шаковыя сушила гораздо лучшимЬ образомЬ 
| изЬБ лучшихЬь  машер?аловь , хошя бы оные 
| 


1 
‚ 
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и изЬ далека привозить надлежало. ВЬЪ про- 
чемЪ всегда рачишельно смошрёшь должно , 
что бы песокЪ быль чисшЬ и безЪ всякаго при- 
мфсу навоза или глины ; а если по близости 
не найдется такого мфсша ‚ которое бы чи- | 
стой песокЬ вЬ себф содержало ‚ шо можно его 

{Г а ош 
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| ош посшороннихЬ часшищф очисшишь посред- 
| сшвомЬ промыван!я. ВЪ сшранахЬ ‚ далфе вЬ 
полудню лежащихЬ , надлежишЪЬ ; сколько воз- 
| можно, предохраняшь свфжее дерево, дабы: внфш- 
| е онаго слои не завяли, и для сего не надобно 


| сдирашь СЪ него коры по шЪхЬ поБЪ, пока не можно. 


| его будешь перенесть на песчаное сушило; а безь 
| того получишф оно разшелины , прежде нежели 


| средсшва кЪ ошврашен!ю оныхЬ упошреблены бу-_ 


душЬ: ВЪ шаковомЬ песчаномЬ сушил$ свфжее де- 
` рево находишся шочно  вЪ шакомЬ состоян!и, вЬ кя- 
| комЬ бываюш дерева, когда сЪ нихЬ еще на корнЪ 
сшоящихЬ облуплена будеш кора; онф шогда из- 
| вв5 пребывающЪ зелевы , а виушри по малу 


высыхаюшь ‚ и кои ‚, какЪЬ для сей самой при- 1 


| чины ,‚ шакЬ и для онаго, чшо ‹шеплоша в 
| перпендикулярном положен!и равно повсюду. рас- 
| просшраняешся, ни мало не разщеляюшеся : но дЪи- 
| све песчаныхЬ сушилЬ бываешЪ еще несравненно 
| скорфе; и <1е равенсшво шеплошы и влажносши, 


| кошорое ВЪ пескЪ совершенно сохраняешся, дФла- | 
| еб, чшо дерево не шокмо не получаетЪ себЪ. 


| омЪ адкой сшепени жара никакого вреда ‚ ошЪ 
| копюрой быоно на возлухБ разшрескалося, во что 
| оно еще во внфшнихЪЬ своих слояхЪ удивищель- 
+ нымЬ образомЬ сплачиваешся, ХошябЪ жарь су- 
| шила и еще былЪ умноженЪ искусшвомЪ , одна- 
| коже дерево останешся на поверхности своей вез- 
4Ъ нЪло, а вЬ полешыхЬ, бревнахЬ, если виушри 
и будлушЪ н5кЁя разсБлины ‚, но он ничего зна- 
чить не могушЪ , по шому чшо. ограждены оию- 

всю- 
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Е всюду. весьма плошными и шфсными слоями. При- 


о 


угошовленный шакимЬ образомЬ лБсЬ можешь 
лежашь цфлые годы ‘вЬ водф, не вбирая вЪ себя 
сыросши , шолько бы.концы бревевЪ были хоро- 
шенько засмолены. Кажешся, что и сего едина- 

го дБисшв!я песчанаго сущила, ш: е: ошврашен1я 
имЬ веБхЬ разсБлинЪ , довольно ужЬ бы было, 
чтобЪ побудишь людей пользовашься имЬ 4ля 
фепочеини всякаго и деи хЪса. 


Положивь дъйсшые ‚ае непреловаымЬ, ‘можно ||. 
сушило еще болЪе поправищь, а особливо для-сфвер- | 
ныхЬ сшранЬ и сыраго ихЬ воздуха. Можно, из- 
бравЬ удобное кЪ шому м5сшо ‚, и высшлавЪ’ на 
ономЪЬ полЬ изЬ кирпича на нфсколько фушовЪ вЬ '! 
землю опущенной подфлашь подЪ поломЬ вЬ гли- | 
н$ ямы, вЪ кошорыхЬ удобно.бы было разкладыващь, 
ВЬ случаБ нужды, небольнше огни, коихЪ по полу и 
песку повсюду равно раза$ленный жарЬ будешЬ 
помогашь солнечной меплотЪ вЪ просушкьЪ. дерева, 
Если кшо захочеш потратишь на шо бол$е 
иждивен!я, шошЬ. можеть построить изЬ. кирпи- || 
ча на шомЬ же мфсшЪ  слдБланваго небольше 
своды , кошорые будушЬ служишь вмЪсшо. печей. 
Промежуики ‘ихЬ сравнять должно пескомь, на ко- 
шорой. аля большей кр5иссши настмлаешся пока- 
занный полЪ. КЪ сему полу можно подвеспил по- 
мосшЬ ‚ дабы ш5$мЬ удобыфе было вшаскивать и 
сшановить строевый лЪсЪ, продушины удобно бу- 

| детЪ провесшь шакЪ ‚, чтобы шеплоины напрасно 
вонь не выходило ;. и шакимЬ образомЪ можно 
):( {3 дашь 


| 


<. 


рии _———о——————м————————————Ф———————————————————ы—ы—ыы——— 


ден!и долговремянной пользы сушила, весьма не- 
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дашь ‘дереву шакой степень шеплошы, какой ему 
пошребень и высушивать его для нужныхЬ случа- 
евЪ весьма скоро. Выборь м$фстоположеня и дру- 
мя ош обспояшельсшвЪ выгоды могушЪ весьма 
Ууменьшишь иждивенте, на посшройку шаковаго су- 
шила упошребляемое, и сдЪлашь его, вЬ разсуж: 


чусшвишельнымЬ. 


Сочинитшель доказываешЪ по шомЪ опьшпами, 

ЗЪ художесшвахь уже извфсшными, хорошее дЪИ- 
сшв?е шеплошы вЪ сплочен!и дерева ‚ онЪ разсма- 
шриваешЪ вЪ шонкссшь, не причиняетЪ ли показан- 
ный имЬ способЪ какой нибудь порчи дереву, или не 
служишЪ ли онЬ еше кЪ поправлен1ю иной худо- 
бы онаго ‚ какЪ шо червленосши и гнилыхЪ пя- 
шенф, попадающихся иногда и на самыхЬ хорошихЬ 
деревьяхЬ ‚, для кошорыхЬ показываешЪ онЪ еще 
разныя дру я , заразу Сю остановляющия сред- 
сшва. ‘По мн5ёв!ю его песочнымЬ сушиломЬ мо- 
жно поправить и шакой дубЪ ‚, которой’ покра- 
снЪлЬ еше сшоя на корнф ‚ шакЪ чшо онЪ бу- 
дешь не шокмо годень кЬ стшроеню › но и со- 
вершенно хорошЬ ‚, если шокмо изобрфшенЪ 
будешЬ шакой шолокЪ ‚ коимЬ бы можно было 
возврашишь ему шу соль, кошорую оно пошеряшь 
могло ош н5фкошораго роду окисан1я своего сока, 
производяшаго оную червленосшь. Посредсшвомь 
песошнаго сушила внЪшней молодой слой на дерев 
получаешЪ не шолько шакую же швердость, какую 
сшараюшся ему дать чрезЪ обдиран!е коры предЬ 
} сруб- 


| 
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` срубкою, но еще, чрезь умножене жара, и боль- 
шую. ‘Правда, что ошЪ сего сшарое дерево дЪ-. 


лается чрезвычайно жесшко и не столько удобно для 
рабошы , однако неудобность ся  покажешся 
пюлько великою ВЬ глазахЬ корысшолюбиваго под- 


рядчика или л5ниваго сшроишеля ‚ кошорые для. 


поллой - своея корысши предпочитают ф мягкое 
и мололое дерево старому и пвердому, коего проч- 
ность соразм5рна всегда бываешЬЪ его швердосши 
и кошорое по шому , Чшо оно не сшолько ко- 
лешся , менфе получаетЪ себЪ вреда ошЪ пушеч- 
ных ядеръ. СверхЬ сего дЪйспимйе с1е песчанаго 
сушила можно согласовашь и СЪ пользою масше- 
ровЬ и дБлашь дерево мягче, вынеся его изЬ су- 
шила шогда, когда оио просохнешЪ пюлько внуш- 
ри, а ввЪшн!е слои будушЬ еще сыры; и шогда 
можно его упошреблять столь же удобна кЪ ра- 
бош, какЪЬ и обыкновенное, а по обтесани склады- 


| вать на будущее упошреблен1е вЪ сараи, не опасаясь 
"ви шрещинЪ, происходящихЬ шокмо оп внушрен- 


ней влажности, нибольш!л жесшкосии оф окон- 
чательныя высушки. ВЪ прочемЬ о другихЬ маловаж- 
ныхЬ выгодахЬ, копоюрыя вычисляет сочинитель 


| для одобреня сего способа, мы здЪсь умалчиваемЬ. 


ИЗЬ веБхь обсшоящельствь видЫпь можно , 
‚что сей сцособЪ сушенфя сизроеваго леса весьма 
способень для содФланфя его швердымЪ в заслу- 
живаешЪ безЬ сомнбнйя бъшть утшвержденЬ опы- 


| пами, которыхЪ Академ!я произвесть ве можеш 
" по шому, чво они шребующБ не мало времени и 


ижди- 
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иждивен!я; однакожф не должно при шомЬ забывать 


‘и другихЬ нами упомянушыхЬ средсшвЪ. На сей. 


конецЪ надобно бы посшроишь нБсколько неболь- 
шихЬ судовЬ, часпию изЬ дерева просшо на пес- 
чаномь сушил5 сушенаго, часпйю же изЪ приго- 
шовленнаго другими способами : шогда, спусшивЬ 
вуда си на воду вмфстЪ СЬ другимЪ, изЪ обык- 
новеннаго дерева сдфланнымЪ , можно будешЬ по 
прошесшви нфсколькихЬ лЬш усмошрфшь, кошо- 
рый изЪ сихЬ способовь преимущесшвеннфе и на- 
дежнЪе. Академ!я сочшешЬ шогда себя щасшливою, 


‚что могла сколько нибудь спосибшесшвоваиь 


й ушверидению пользы сшоль важнаго предмЬша, 


ы 


‚ сочиненй на задачу о сохранения. корабельнаго 
л5са присланныхЬ. 


№. 1. 


ВЫПИСКА | мени 
изЬ 

Сочинен!е , какЪ видно, искусившагося вЪ л$со-. 
вомь дБлБ мужа. ОНЬ предлагаешЪ сшарой и из- 
вфсшной способЪ читобЪ сокомЬ лошадинаго кала и 
мочою собранною вЬ ямы глиною вымазанныя, на- 
пишывашь дерева чрезЪ н5сколько недФль и до шЪхЬ 
порЬ, пока дерево чернокрасной цвфшЬ получишЪ; 
однако для сего, означенное имЬ время не можешь 
бышь довольно. По шомЬ чтобЪ его подЪ кровлями 
сушить, и обдлавЬ надлежащимЬ образомЪ, или вЬ 
смол$ варишщь, или льнянымЬ масломЬ напишывать, 
и для предохранен1я ошЪ червей ко льняному маслу 
или КЬ смол примфшивашь сабурЬ (°/е); одна- 
кожЬ чрезЬ все с1е желаемаго конца досшигнуть 


шрудно. 
№ 2. 


_ ПредлагаешЪ, чшобЪ за годЪ прежде рубки оскаб- 
ливашь кору сЬ дубоваго л$су, и когда онЪ сруб- 
лен и за просшо обд$ланЬ будешЪ ‚ по бы его | 
на ошкрышомЪ шолько воздухБ часшо поливашь и 
напишывать распущеннымЪ в просшой или вЬ 
морской вод купоросомь. 


| ЖЖ а 


$ 
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№. 3. 


СовЪшуешЪ пригошовленныя бревна изЪ шакЪь 
называемаго каменнаго дуба назначеннаго для спро- 
ен1я кораблей вЪ соразм5$рныхЪ ямахЬ глубиною ВЬ | 
десяшь или двенадцашь фушовЪ, кои дубовыми или | 
сосновыми досками на подоб]е ящика плошно вы-. 
кладены быть должны, свЪжею и неупошребленною ' 
дубовою пересшилать корою, стороны и верьхЪ ямЪ_ 
ваполняшь старою корою, шяжелой положить на шво- 
 рило гноШЪЬ и наполнивЪ ямы свЪжею водою, дашь | 
‚ имЪ стоять ошЪ г2 даже до 15 недБль; сте до `прехЪ 
разь повшоряшь, и каждой разЪ свфжею пересши- 
лашь корою; по момЬ дерево хорошенько высушишь, 

и ЛьНЯНЫыМЬ напишывать масломЬ. Сочинишель ссы- 
лаешся на сороколБшнее искусшво , и доказываешЪ, 
чпю онЪ шак1я имфешЪ ямы ‚, кошорыя уже тдо | 
Х5тШЬ служили ‚, не шребуя ни какой поправки. 


№ 4. 


Думаешь , зо вЪ полномЬ соку в Ма м$- 
сяць срубленной и обдБланной зеленой лЪеЬ чрезЪ 
одво шолько шесшинедЬльное вЬ водВ моченье | 
здБлается довольно. долговёчнымЬ ‚ шакЪ же 
зе столь улобно загорающимся м для червей, 
прошизввымЬ. Брусья изЪ моченаго шакимЪ обра- 
зомь л$су высшояЪ , говоришЪ ‚ ошЪ 15 до 18 
лфШЬ; на прошивЬ того не моченыя вЪ пяшь или 
вЪ шесшь лфшЬ сгнйюшЪ. Опилки моченаго дерева 
полагает прочными для шрехЬ годовЬ, а не мо- 
ченаго вЪ то же врема ие шолько сгиюшьЬ, но и. | 

черь- 
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рево хорошимЬь рейнскимЪ уксусомЬ ‚, ошЪ чего 


оно еще шруднфе станешЪ загорашься и больше |} 
| ош червей. предохранено будешЪ. | 


_ №. 5. 


ПовшоряешЪ шошЪ же часшо уже данной со- 
вЪшЬ, чшобЪ надлежащимЬ образомЪ высушеное де- 
рево вЬ сосудах, кошорые внушри свинцомЬ оби- 
шы бышь должны, поливашь купороснымЬ раз- 


шворомЬ. Сочинишель ‘ссылаешся вЪ шомЬ на дав-. 
| но уже прим5ченное почерн5е и прочносшь дубо- | 


ваго дерева ош купоросной воды. 
— №. 6. 


Сочинишель предлагаешЪ сдирашь кору | 


СЪ лубовЪ вЪ началБ весны ‚ и осшавляшь ихЬ 


даже до зимы на корнБ ; по шомЬ изЬ коры, | 


или другаго длубоваго лБса сдБланвую золу 


‚ упошребляшь на шолокЬ ‚ вЪ кошоромЬ купо- | 
 росЪ разпущашь даже до насьишен!я ‚ и давЬ се- | 
му разшвору устолшься, чисшое слишь., а ВЬ ос 
шавшейся осадкф варишь сБру; и шрешью долю. 
сего послБдняго щолока прибавляшь кЪ двумЬ ча- 
сшямЪ перваго ретирора, и симЬ часшо намачи- 
вашь дерево. . 


№. +. 


ПредлагаешЪ ‚ подобной ‚ но ХимическимЬ обра- 


зомЬ расположенной способЪ. ВелиюЪ купорос ра- 


=—А— 


черьви вЪ нихЬ заведушся. ВЪ прибавлен!и сочи- |. 
нишель сов5шуешЪ намачивашь посл шюого де- | 


| 
5 
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Зореталасманык. звоышааляильтсььт. ° 
оон 


спускащь вЪ вод. По шомЪ на’два фунта пошашу 
(ежели можно, шо изЪ дубовой золы здЪланнаго), 
' кошорой вЬ плавильномЪ горшк$ разшопишь, по не- 
многу прибавлять шуды даже до полу фунша сфры, 
` и исшолокщи горячую. сю см5сь , поставить во 
`’влажномЬ м5сшЪ, гдЪ6Ъ она расплышься могла, и на 
конецЪ обработанное дерево поперем$нно намачи- 
| вашь купороснымЪ разшворомЪ, и изЪ пошаша СЪ 
сБрою сдБланнымЬ к масломЬ или сБрною 
печонкою. 


Мо 8 - 


ПредлагаешЬ для моченья дерева подонки или | 
 пригорь ошЪ выварки соли осшающуюся, кошо- || 
‚ рой свойство, сколько извЪсшно, состоишЬ вЪ шомЪ, || 
` чшобЪ сдфлашь дерево огню сопрошивляющимся и || 
`шрудно загорающимся. Сочинишель присовокуп- 
ляешЬ кЪ шому опышы , по копорымЬ чешверо- 
угольныя палки шолщиною вЬ вершокЪ изЬ сосны, 
`’ дуба, ольхи и буковаго дерева здБланныя ‚ вЬ че- 
` ырнашицать дней, оными подонками на сквозь бы- 
ли проникнуты, и пошомЪ (выключая буковое де- 
рево, которое всегда от того дфлаешся ломчае) 
‘гораздо большую шягосшь сдерживали ‚ ‘неже- 
ли не моченыя стольже шолсиныя палки: ВЪ ольхо- 
вомЬ дерев5 различе было больше, нежели шри 
И кЬ двумЬ, лубовое дерево ровно вЪ’ двое дЪла- 

` лось крфиче, а сосновое вЬ осмую долю. По дру- 
гимЬ опьипамЬ для моченыхЬ палокЪ надобно бы- 
`ло вЪ шретвью долю или вВЪ половину больше вре- 


‚ мени, чтобЪ вЪ уголь преврашалися, нежели для не 
моче- 
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роиниониииинаниининии =: 
| моченыхЪ; первыя. такЪ же и не пылали, а шоль- |] 
‘ко шл$ли. Для собиранйя оныхЬ подонковЪ пред- 
‚ лагаешЬ сочинишель ямы досками вымощенныя, и 
между досками и землею вязкою глиною выби- 
шыя, вВЬ кошорыхЬ дерево, потому чшо подонки 
оные не мерзнушЪ ‚ зиму и лБшо лежашь можешЪ. 
Одно вымачиван!1е дерева вЪ оныхЬ подонкахЬ наро- 
чишо сильно предохраняешЬ уже его ошЪ огня и 


ошЬ гнилосши. 


№ о. 


Сов5шуешЪ, чшобЪ зимою срубленное деревопе- 
редь ‘обрабошанемЬ , или во время обработан1я, 
напаящь б$лымЪ Госларскимь ШтаушеровымЪ ку- 
поросомЪ. Сей не очень $дкой и никакой воздуш- || 
ной влажности не пришягивающ!й купоросЬ пред- 
лагаешся ВвЪ семЪ сочинении шолько для намаски 
и для примБсу кЬ смол5; вЬ прочемЪ совфшуешЪ, 
чтобЪ внушреннюю сторону корабля сЬ верьху 
покрывашь масленымЪ лакомЬ, кошорой ошЪ шо- 
го же самаго купороса засыхает. 


№ то. 


ПредписываешЬь чшобЪ ошЪ Ноября даже до 
Генваря , а не пожже, рубишь лЪеБ ‚ сушить 
‚его на вфшру подЬ сараями чрезЪ цфлое л$- 
по, и вЬ доски распиливЬ класшь ВЬ плош- 
`ные ящики ‚ ВЬ которые наливашь кр5пкаго 
росволу ‚ которой изЪ морской воды и нечистой 
соли дВлашь можно ‚ и онымЪ россоломь дать | 
| шфмЪ доскамЬ напишаться ; чрезь шо и самой | 


(СЖ з су- 
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` сухой лВсЬ не только не разбухнешЪ ‚ но еще 


сожмешся и шверже здЪлаешся; шакЪ же для вся- 
каго дЪла будешЬЪ, говоришЪ, способнЪе и прочнЪ$е. 


| Необтесанной лЪсЬ на строене опредФленный над- 


лежишЪ только содержашь вБ суши, и подЬ ко- 
нець ошЬ дождя закрывашь сшарыми досками, а 
промфжушки между овыми засыпать овершьями соли 
или сорною солью. С1е для корабельнаго л5су сшоль 
полезно, чшо вЪ Голландйи обыкновенно новопо- 
сшроенные корабли для первой $зды солью нагру- 
жаюшЬь , дабы чрез шо зд$лались они прочи$е ; 
ибо иначе соль за худой грузЬ почишаешся. 


№ ти. 


ПодаешЬ полезной, но уже извфсшной сов5шЪ, 
чшобф вфсною СЪ нарубленнаго вЪ полномЬ 
соку л5су шошчасЬ` обрубать сучья, сдлирашь кору 
и даже до осени сушить его на воздухБ, пошомЬ 
обдЪлывашь оной какЪ надобно для сшроентя ‚ и 


| класшь по крайней м5рЪ на шесть недфль вЬ ше- 


кучую воду, дабы вывести изЪ него вязкТе соки; по 
птомЪ сушить его на в5шру и вьЬ чешвероугольныя 
складывашь клешки, шакЪ чшобЬ внушри оныхЬ 
клешокЪь и кругомЬ изЪ внБ ‚ можно было дер- 
жашь куришельной огонь ‚ сожигая хворосшЪ и 
мокрую солому до шБхЬ порЬ, пока дерево, сколь- 
&) можно больше, дымомЪ напишаешся и со всемЬ 
сдфлаещся черно. Далфе ‚ чшобЪ здБлашь его 
меньше загорающимся ‚ можно оное мочишь вь 
®рфпкомЬ пошашномЪ щолоку или вЪ квасцовомЬ 
разшвор$ и еше дымом навуривашь. Можешь 

быть 


$ 


> 


| 


# 


к. 
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бышь для шакого окуриванья особливо можно бы 
было хвалишь бересту, копюрая очёнь много со- 


держишЪ ВЪ себЪ совсемь непоршащагося масла 
или дегшю. 


ПрочЁя сочинентя ни чего отифинаго и полезнаго #Ъ себЪ 
чи опускающся. 
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